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Wand- und FuBbodenbelage 



Beschreibung 

Die Erfindiing betrifft Wand- und FuBbodenbelage sowie ein Verfahren zur 
Herstellung derselben, die aufgebaut sind auf Basis eines Tragers, auf dem eine 
Oder mehrere Beschichtungen aufgebracht sind. 

Entsprechende Belage, die einen Trager aus Glasgewebe oder Glasvliesen 
enthalten, sind bekannt. Als Deckschicht wird iiberwiegend PVC verwendet. 

Die bisher bekannten Produkte weisen eine ganze Reihe von Nachteilen auf und 
zwar sowohl, was deren Eigenschaften betrifft als auch die Herstellungsverfahren. 
So lassen vielfach die Trittschalldammung und die Trittelastizitat zu wiinschen 
ubrig. Ein weiteres Problem ist die Bildung von feinen Glasfaserteilchen oder 
Glasstaub, was sowohl bei der Herstellung des Belages als auch bei der Verlegung 
oder Anbringung derselben zu beobachten ist. Auch laBt die Perforationsstabilitat, 
z. B. Verlegen iiber Dielenboden, zu wiinschen iibrig, denn hier kann es haufig zu 
RiBbildungen kommen. 

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, die Eigenschaften von FuBboden- und 
Wandbelagen sowie die Herstellungsverfahren zu verbessem. So wird in der EP 
0 132 325 Bl ein Verfahren zum Befestigen eines Flachenbelags an einer 
Unterflache beschrieben, das jedoch sehr kompliziert ist und somit auf die 
Schwierigkeiten bei der Verlegung hinweist. Als Trager werden Glasmatten 
verwendet, das Beschichtungsmaterial ist PVC. 



In der WO 97/19219 Al wird ein FuCbodenbelag beschrieben, der aus einem 
Trager aufgebaut ist, der beidseitig beschichtet ist. Derartige Belage lassen 
insbesondere, was die Trittelastizitat und die Bindung an den FuBboden betriffl, 
zu wunschen iibrig. 

In der WO 89/17455 wird ein Verfahren beschrieben, bei dem man Fufi- und 
Wandbelage herstellt und sich bemiiht hat, ohne einen Trager auszukommen, d. h. 
plastisches Material wird in Form von kugelformigen Partikeln auf ein Substrat 
aufgebracht, bei dem es sich um ein Forderband beispielsweise aus Stahl handelt, 
auf welchem die Kugelchen zusammengesintert werden. Ein solches Material 
neigt zur Sprodigkeit und weist einen verhaltnismaBig groBen Abrieb auf. 

In der EP 0 899 372 A2 schlieBlich wird ein Verfahren beschrieben, bei der eine 
Glasfasermatte beschichtet wird. Auch hier sind die bereits eingangs geschilderten 
Nachteile zu beobachten. 

Obwohl bereits eine ganze Reihe von Wand- und Bodenbelagen, sowie Verfahren 
zur Herstellung derselben, bekaimt sind, besteht noch ein Bediirfiiis nach 
verbesserten Wand- und Bodenbelagen sowie entsprechenden Verfahren zur 
Herstellxmg derselben. 

Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, Wand- und Bodenbelage zur Verfugung zu 
stellen, die gegenuber den vorstehend beschriebenen Produkten verbessert sind 
und insbesondere eine gute Schalldammung, insbesondere Trittschalldammxmg als 
FuBbodenbelag, eine gutfe RiBiiberbruclamg und eine hohe Anpassimgsfahigkeit 
des Belages an thermische Veranderungen des Unterbodens (des FuBbodens od. 
auch der Wand) aufweisen, die iiber eine ausreichende Elastizitat verfiigen, die 
sich leicht und umweltfreundlich verlegen lassen, die einen groBen Komfort 
bieten und die sich in einer groBen Variationsbreite herstellen lassen, 
beispielsweise deren Herstellung in verschiedenen Dicken moglich ist bei 



Erhaltung der gegebenen Bearbeitungs- und Dimensionsstabilitat 
(Rapportgenauigkeit). 

Diese Aufgabe wird gelSst dxirch einen Wand- und Fufibodenbelag auf Basis eines 
Tragers, der mit ein oder mehreren Beschichtungen belegt ist, umfassend einen 
Trager enthaltend ein mit einem Binder vorverfestigtes Glasfaservlies, ein mit 
dem Glasfaservlies durch Vemadeln verbimdenes Vlies aus organischen, 
synthetischen Fasem, wobei ein Teil der organischen Fasem durch das 
Glasfaservlies hindurchtritt imd ein Teil an der dem organischen Faservlies 
entgegengesetzten Seite des Glasfaservlieses anhegt und auf der Glasfaserseite des 
Tragers ein oder mehrere Beschichtungen aufgebracht sind. 

Die organischen synthetischen Fasem sind vorzugsweise Polyesterfasem, konnen 
aber auch sonstige Fasem wie Polypropylenfasem sein oder sonstige 
Chemiefasem oder Polyamidfasem. 

Das Vlies aus organischen synthetischen Fasem kann als Stapelfaservlies 
vorliegen, vorzugsweise jedoch als Filamentvlies. 

Der Binder beim vorverfestigten Glasfaservlies ist bevorzugt ein nicht 
wasserloslicher Binder, vorteilhaft ein Acrylatcopolymerisat, z. B. mit 
Vinylacetat, Styrol etc., Melaminharz- oder HamstofBiarzbinder. 

In einer besonders vorteilhaften Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen Wand- 
und FuBbodenbelags ist das Vlies aus organischen synthetischen Fasem 
vorverfestigt, wobei die Vorverfestigimg insbesondere durch hydrodynamische 
oder mechanische Vemadelung und/oder ein thermisches Fixieren geschehen 
kann. 

Vorteilhaft sind die Glasfasem E- oder C-Glasfasem oder Gemische der beiden 
Glassorten. 



Vorzugsweise sind das Glasfaservlies und das Vlies aus organischen 
synthetischen Fasem hydrodynamisch miteinander vemadelt. 

In einer weiteren Ausfuhrungsfonn des erfindungsgemaBen Wand- und 
FuBbodenbelag sind die beiden verbundenen Vliese aus Glasfasem und 
organischen synthetischen Fasem mit einem Acrylat- oder Styrolbinder 
endverfestigt. 

Besonders vorteilhaft sind auch Ausfiihrungsformen, bei denen keine 
Endverfestigung mit einem Binder vorgenommen wurde. 

Das Beschichtungsmaterial ist vorzugsweise PVC; es konnen aber auch andere 
synthetische oder natiirhche Beschichtungsmaterialien, auch solche auf Basis von 
nachwachsenden RohstofFen zum Einsatz gelangen. Es konnen mehrere Schichten 
aufgebracht sein, unter anderem auch eine Deckschicht mit Mustem oder 
farblicher Gestaltung. 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellimg der 
erfindungsgemaBen Wand- und Bodenbelage 

Das erfindungsgemaBe Verfahren besteht darin, daB man zunachst ein mit einem 
Binder vorverfestigtes Glasfaservlies herstellt, auf dieses Glasfaservlies ein Vlies 
aus organischen synthetischen Fasem oder Chemiefasem aufbringt, diese beiden 
Vliese durch Vemadeln von der Seite des Vlieses aus den organischen 
synthetischen Fasem her miteinander verbindet, wobei bei dem Vemadeln ein Teil 
der Fasem des Vlieses aus organischen synthetischen Fasem durch das 
Glasfaservlies hindurchtritt, imd ein Teil an der dem organischen Faservlies 
entgegengesetzten Seite des Glasfaservlieses heraustritt und dort anUegt und bei 
dem man auf der Glasfaserseite des verbundenen Tragers ein oder mehrere 
Beschichtungen aufbringt. 



Vorzugsweise wird zur Beschichtung PVC verwendet. 

Als organische Fasem werden vorteilhaft Polyesterfasem verwendet. Auch 
Polypropylenfasem sind sehr geeignet. Auch sonstige Chemiefasem, auch 
Polyamidfasem sind geeignet. 

Das Vlies aus organischen synthetischen Fasem kann ein Stapelfaservlies sein. 
Vliese aus Endlosfilamenten werden jedoch bevorzugt. 

Der verwendete Binder zum Vorverfestigen des Glasfaservlies ist vorteilhaft in 
Wasser unloslich, bevorzugt werden Acrylatcopolymerisate z. B. mit Vinylacetat, 
Styrol etc., Melaminharz- oder Hamstoffharzbinder verwendet. 

Das Vlies aus organischen synthetischen Fasem kann vor dem Verbinden mit dem 
Glasfaservlies vorverfestigt werden, wobei eine hydrodynamische oder 
mechanische Vorverfestigung besonders vorteilhaft ist.Dazu kann auch noch eine 
Thermofixierung erfolgen; moglich ist auch eine thermische Vorverfestigung oder 
ledigUch eine Thermofixierung. 

Die verwendeten Glasfasem fiir das Glasfaservlies enthalten vorzugsweise E- oder 
C-Glasfasem oder Gemische der beiden Fasersorten. 

Das Verbinden des Glasfaservlieses imd des Vlieses aus organischen Fasem findet 
vorteilhaft auf hydrodynamische oder mechanische Weise statt. 

In einer weiteren vorteilhaften Ausfiihrungsform des erfindungsgemaBen 
Verfahrens wird der Trager nach dem Verbinden des Glasfaservlieses mit dem 
Vlies aus organischen Fasem mit einem Acrylat- oder Styrolbinder endverfestigt. 

Zur Herstellung der erfindungsgemaBen Wand- und FuBbodenbelage kdnnen 
ubliche Glasstapelfaservliese dienen, diese konnen nach einem NaBverfahren oder 



auch nach einem Trockenverfahren hergestellt werden. Der Durchmesser der 
Fasem betragt vorteilhaft 8 bis 13, insbesondere 10-13 ^m. Die Faserlange kann 
im Bereich von 8 bis 1 8 mm liegen. Das Flachengewicht des Glasvlieses betragt 
vorteilhaft 30 bis 100 g/m^, vorzugsweise 40 bis 70 g/m^. Das Glasstapelfaservlies 
wird mil einem Binder beaufschlagt, zwecks Vorverfestigung. Als Binder wird 
vorzugsweise ein wasserfester Binder insbesondere ein Aery latcopolymeri sat z. B. 
mit Vinylacetat, Styrol etc., Melamin- oder Hamstoffharzbinder eingesetzt. 

Sodann wird ein Vlies aus organischen synthetischen Fasem hergestellt. 
Vorteilhaft ist dieses Vlies ein Vlies aus Endlosfilamenten insbesondere aus 
Polyesterendlosfilamenten, die nach sogenannten Standardverfahren insbesondere 
nach dem Spunbond-Verfahren hergestellt werden konnen. 

Zur Herstellung solcher EndlosfilamentvUese dienen insbesondere Verfahren, bei 
denen mehrere Spiimbalken oder dergleichen eingesetzt werden und sogenannte 
Vorhange auf einem sich bewegenden Band abgelegt werden. Die Vliese haben 
zweckmafiigerweise eine sogenannte Wirrwarr-Lage. 

Es konnen aber auch Vliese aus Stapelfasem hergestellt werden, z. B, auf einer 
Karde. 

Es ist vorteilhaft, das Vlies aus organischen Fasem vor dem Verbinden mit dem 
Glasfaservlies zu thermofixieren. Dies geschieht vorteilhafter weise mit einem 
Kalander, in einem HeiBluftofen oder innerhalb ein JR-Strecke. 

Auf diese Weise wird der Thermoschrumpf des Vlieses weitgehend beseitigt, imd 
es kommt bei dem Verbundvlies zu keiner Wellenbildung durch unterschiedliches 
Schrumpfverhalten bei thermischer Belastimg, z. B. bei der Beschichtung. 

Das Vlies aus organischen synthetischen Fasem wird sodaim auf das 
vorverfestigte Glasstapelfaservlies aufgelegt und von der Seite des Vlieses aus 



organischen synthetischen Fasem her vemadelt. Diese Vemadelung kann 
mechanisch geschehen, d. h. mit Hilfe von Nadeln, die in das Vlies axis 
organischen Fasem als erstes eindringen und dann einen Teil der organischen 
Fasem in xind durch das Glasfaservlies hindurchdriicken, so dafi auch noch ein 
Teil der organischen Fasem aus dem Glasfaservlies heraustritt und an der 
Unterseite anliegt. 

Vorzugsweise werden die beiden Vliese jedoch mit Wasserstrahlvemadelung 
miteinander verbunden. Auch hier findet die Vemadelung von der Seite des 
organischen Vlieses her statt. Es ist vorteilhaft, bei der hydrodynamischen 
Vemadelimg mit erhohtem Wasserstrahldruck und zwar im Bereich von 100 bis 
400 bar vorzugsweise 200 bis 300 bar zu arbeiten. Dabei wird ein Teil der Fasem 
bzw. Filamente durch das Glasvlies hindurch gezogen, ohne dafi Glasfasem oder 
Fasem aus den organischen synthetischen Material zerstort werden. 

Das so vemadelte Zweilagensystem kann anschlieBend noch mit einem Binder 
versehen werden um eine Endverfestigung zu erhalten. Es ist jedoch vorteilhaft, 
wenn kein Binder oder nur eine sehr geringe Menge an Binder verwendet wird, 
Der Binderanteil betragt 0 bis maximal 25-Gewichts-%, vorzugsweise 0 bis 10- 
Gewichts-%. Als Binder fur die Endverfestigung sind Reinacrylate, 
Copolymerisate aus Styrol Butadien, Acrylate imd Abmischungen mit 
duroplastischen Bindemitteln wie Hamstoff- oder Melaminharzen geeignet. 

Der auf diese Weise hergestellte Trager wird sodann auf der Seite des 
Glasfaservlieses mit ein oder mehreren Beschichtungen eines Polymers versehen. 
Als Polymere dienen hier insbesondere PVC, es konnen aber auch andere 
Polymere wie Acrylate in Form von Paste, Polyolefine in den verschiedensten 
Abmischvmgen und auch nachwachsende Rohstoffe wie natiirliche Harze, die 
gehartet werden konnen, eingesetzt werden. 
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Das Aufbringen der Beschichtimg als Lage, d. h. insbesondere des PVC, kann 
nach verschiedenen Techniken geschehen, insbesondere nach sogenannten 
Streichbeschichtung oder nach der Kalander-Technik. In beiden Fallen wird das 
zahflilssige PVC auf das Glassubstrat aufgepresst, wobei das PVC auch in das 
Glassubstrat eindringt. Die Wahl der Beschichtungstemperatur hangt von der 
notwendigen Zahigkeit des PVC ab. Eine Temperatur von ca. 185°C hat sich 
allgemein als zweckmafiig erwiesen. 

Die anzuwendende Temperatur und damit auch die Wahl der zur Beschichtung 
geeigneten Materialien hangt auch von der Art der eingesetzten organischen 
synthetischen Fasem ab. So muB bei Verwendung von Polypropylen eine 
niedrigere Temperatur gewahlt werden, wobei Polyestervliese ohne weiteres die 
angegebene Temperatur von ISS'^C vertragen konnen. 

Es werden meistens mehrere Schichten aufgebracht, wobei sich die Schichten in 
ihren physikalischen Eigenschaften insbesondere auch in ihrer Harte 
unterscheiden konnen. Auch konnen Deckschichten aufgebracht werden, z. B. mn 
Muster oder farbliche Gestaltimgen aufzubringen. Die Beschichtung kann nach 
auBen bin auch Pragungen aufweisen, z. B. mn einer Rutschgefahr beim Gehen 
vorzubeugen. 

Es war besonders iiberraschend, daB es gemafi der Erfindung moglich ist, Wand- 
und FuBbodenbelage zur Verfugung zu stellen, die hervorragende Eigenschaften 
aufweisen und die sich nach einem einfachen und sehr wirtschaftlichen Verfahren 
herstellen lassen. So sind insbesondere die Trittschalldammxmg und die 
RiBuberbriickimg hervorragend. Das Material kann sich sehr gut an die 
Veranderungen des Unterbodens oder der Wand anpassen. So werden 
Bewegungen des Unterbodens aufgrund von Temperaturschwankungen imd ggf. 
auch von RiBbildimgen aufgrund von Spannungen ausgeglichen, so daB sich eine 
RiBbildung nicht an die Oberflache des Belages ausweitet. Aufgrund der 
Vheskomponente aus synthetischen organischen Fasem ist die 
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Trittschalldammung hervorragend und die Trittelastizitat ausgezeichnet. Die 
Schalldammung ist sehr gut, so daB einerseits Gerausche nicht oder nur in 
erheblich reduziertem MaBe in andere Raume weitergegeben werden, andererseits 
aber auch Gerausche aus anderen Raumen gedampft werden, so daB die Raume, 
welche mit den erfindungsgemaBen FuBbodenbelagen bzw. Wandbelagen 
ausgerustet sind, sehr ruhig sind. Auch die Schalldammung bei Wandbelagen ist 
hervorragend, so daB auch innerhalb einer Wohnung die einzelnen Zimmer gut 
abgeschirmt sind. 

Die Haflung der Beschichtungen auf dem Trager ist ausgezeichnet, was auch auf 
die organischen Fasem zuriickzufiihren ist, welche durch das Glasfaservlies 
hindurchgetreten sind und an der unteren Flache des Glasfaservlieses anliegen. 
Diese bewirken eine besonders gute Haftung des Belags auf dem Verbundstoff. 

Die Glasstaub- oder Glaspartikelbildung ist bei der weiteren Verarbeitung sehr 
gering, was sowohl aus Umweltschutzgriinden als auch aus Gesundheitsgriinden 
vorteilhaft ist. 

Das Verfahren ist sehr variabel, d. h. es konnen die verschiedensten Belage 
aufgebracht werden, so daB es auch moglich ist, physikalisch/mechanische 
Eigenschaften des FuBbdden- bzw. Wandbelags zu variieren, beispielsweise im 
Hinblick auf die Harte, Es konnen vielerlei Fasem verarbeitet werden wie 
Polyamid, Polyolefine, insbesondere aber Polyester, vomehmlich 
Polyethylenterephthalat und deren Copolymere. Die Fasem konnen auch in Form 
von Mehrkomponentenfasem, wie Bikofasem zum Einsatz gelangen. 

Es ist femer moglich, die Dicke der Boden- bzw. Wandbelage zu variieren. Dabei 
kann einmal bereits durch Variieren der einzelnen Vliesdicken, d. h. des 
Glasfaservlieses oder des Vlieses aus organischen Fasem, die Dicke des 
Endprodukts beinfluBt werden. Femer ist es moglich dixrch Variieren der Anzahl 
der aufgebrachten Schichten bzw. auch durch Variieren der Dicke der einzehien 
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aufgebrachten Schichten, die Dicke des Endproduktes auf die jeweils gewunschte 
Dicke, die vom Endeinsatzzweck abhangt, einzustellen. 

Es lassen sich iibliche Beschichtungszuammensetzungen aufbringen, z. B. solche 
wie sie in der EP 0 132 35 Bl, der WO 97/19 219 angegeben sind, oder sonstige 
Zusammensetzungen, wie sie im Handel erhaltlich sind oder in der Patent- und 
Fachliteratur beschrieben werden. 
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Patentanspriiche 

Wand- iind FuBbodenbelag auf Basis eines Tragers, der mit einen oder 
mehreren Beschichtungen belegt ist, umfassend einen Trager enthaltend 
ein mit einem Binder vorverfestigtes Glasfaservlies, ein mit dem 
Glasfaservlies durch Vemadeln verbundenes Vlies aus organischen 
synthetischen Fasem, wobei ein Teil der organischen Fasem durch das 
Glasfaservlies hindurchtritt und ein Teil an der dem organischen Faservlies 
entgegengesetzten Seite des GlasfaservUeses anliegt und auf der 
Glasfaserseite des Tragers ein oder mehrere Beschichtungen aufgebracht 
sind. 

Wand- und FuBbpdenbelag nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB 
die organischen Fasem Polypropylen-, vorzugsweise Polyesterfasem sind. 

Wand- und FuBbodenbelag nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB das VUes aus organischen, synthetischen Fasem ein 
StapelfaservUes ist. 

Wand- und FuBbodenbelag nach Anspmch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB das VUes aus organischen, synthetischen Fasem ein 
FilamentvUes ist. 

Wand- xmd FuBbodenbelag nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Glasfaservhes mit einen in Wasser 
unloslichen Binder, vorzugsweise einem Acrylatcopolymerisat, 
insbesondere mit Vinylacetat oder Styrol, Melaminharz oder 
HamstofEharzbinder vorverfestigt ist. 
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6. Wand- und FuBbodenbelag nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Vlies aus organischen, synthetischen Fasem 
vorverfestigt ist. 

7. Wand- und FuBbodenbelag nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Vlies aus organischen Fasem hydrodynamisch oder mechanisch 
vorverfestigt ist. 

8. Wand- und FuBbodenbelag nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Vlies aus organischen, synthetischen Fasem thermisch vorverfestigt 
ist. 

9. Wand- und Bodenbelag nach mindestens einem der Anspriiche* 1 bis 7, 
dadurch gekeimzeichnet, daB das Vhes aus organischen Fasem thermisch 
fixiert ist. 

10. Wand- imd FuBbodenbelag nach einem der Anspriiche 1-9, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Glasfaservlies Glasfasem aus E- oder C-Glas oder 
Gemischen der beiden Glassorten enthalt. 

11. Wand- und FuBbodenbelag nach einem der Anspriiche 1-10, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Trager mit einem Acrylat- oder Styrolbinder 
endverfestigt ist. 

12. Wand- imd FuBbodenbelag nach einem der Anspriiche 1-11, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Glasfaservlies und das Vlies aus organischen, 
synthetischen Fasem hydrodynamisch oder mechanisch miteinander 
verbunden sind. 
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Wand- und FuBbodenbelage nach einem der Anspriiche 1-10 und 12, 
dadurch gekermzeichnet, dafi der Trager keinen Binder zur 
Endverfestigung enthalt. 

Verfahren zur Herstellung von Wand- und FuBbodenbelagen auf Basis 
eines Tragers, der mit einer oder mehreren Beschichtungen belegt ist, 
wobei man auf ein mit einem Binder vorverfestigtes Glasfaservlies ein 
Vlies aus organischen synthetischen Fasem oder Chemiefasera aufbringt, 
diese beiden Vliese durch Vemadeln von der Seite des Vlieses aus den 
organischen synthetischen Fasem her miteinander verbindet, wobei bei 
dem Vemadeln ein Teil der Fasem des VUeses aus organischen 
synthetischen Fasem durch das Glasfaservlies hindurchtritt und ein Teil an 
der dem organischen Faservlies entgegengesetzten Seite des 
GlEisfaservlieses heraustritt und dort anliegt und bei dem man auf der 
Glasfaserseite des verbundenen Tragers ein oder mehrere Beschichtungen 
aufbringt. 

Verfahren nach Anspmch 14, dadxirch gekennzeichnet, daB man zur 
Beschichtung PVC verwendet. 

Verfahren nach Anspmch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, daB man 
als organische Fasem Polyesterfasem verwendet. 

Verfahren nach einem der Anspriiche 14 - 16, dadurch gekennzeichnet, daB 
man als Vlies aus organischen synthetischen Fasem ein Stapelfaservlies 
verwendet. 

Verfahren nach einem der Anspriiche 14-16, dadurch gekennzeichnet, daB 
man als Vlies aus organischen synthetischen Fasem ein Vlies aus 
Endlosfilamenten verwendet. 
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19. Verfahren nach einem der Anspriiche 14-18, dadurch gekennzeichnet, daB 
man zum Vorverfestigen des Glasfaservlieses einen wasserfesten Binder 
bevorzugt einen Acrylatcopolymerisat-, insbesondere mit Vinylacetat oder 
Styrol, Melaminharz- oder Hamstoffliarzbinder verwendet. 

20. Verfahren nach einem der Anspriiche 14 - 19, dadurch gekennzeichnet, daC 
man das Vlies aus organischen synthetischen Fasem vor dem Verbinden 
mit dem GlasfaservUes vorverfestigt, vorzugsweise hydrodynamisch oder 
mechanisch vorverfestigt. 

21 . Verfahren nach einem der Anspriiche 14 - 19, dadurch gekennzeichnet, daB 
man das Vlies aus organischen synthetischen Fasem thermisch 
vorverfestigt. 

22. Verfahren nach einem der Anspriiche 14 bis 20, dadurch gekennzeichnet, 
daB man das Vlies aus organischen Fasem thermisch fixiert. 

23. Verfahren nach einem der Anspriiche 14 - 22, dadurch gekennzeichnet, daB 
man fur das GlasfaservUes E- oder C-Glasfasem oder Gemische der beiden 
Fasersorten verwendet. 

24. Verfahren nach einem der Anspriiche 14 - 23, dadurch gekennzeichnet, daB 
man den Trager nach dem Verbinden des Glasfaservlieses mit dem Vlies 
aus organischen Fasem mit einem Acrylat- oder Styrolbinder 
endverfestigt. 

25. Verfahren nach einem der Anspriiche 14-23, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Trager nach dem Verbinden des GlasfaservUeses mit dem Vhes aus 
organischen Fasem keine Endverfestigung mit einem Binder erhalt. 
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Zusammenfassung 

Es wird ein Wand- und FuBbodenbelag auf Basis eines Tragers beschrieben, bei 
dem der Trager ein mit einem Binder vorverfestigtes Glasfaservlies nnd ein Vlies 
aus organischen synthetischen Fasem insbesondere aus Polyesterendlosfasem 
enthalt. Das Vlies ist durch mechanisches oder hydrodynamisches Vemadeln von 
der Seite des organischen Vlieses miteinander verbunden in einer Weise, daB die 
organischen Fasem teilweise durch das Glasfaservlies hindurchtreten und auf der 
entgegengesetzten Seite am Glasfaservlies anliegen. 



